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CHEMISCHE WERKE ALBERT, WIESBALEN-rilEBRICH, A LEE RT3TR ASSE 10 - 14 



Pa tentanmeldung 
(Zusatz zum Zusatz-Patent ... (Patentanmeldung P 15 92 582.3) 

"Verfahren zur Herstellung granulierter PUngemittel" 

Gegenstand des deutschen Patentea ... (Anmeldimg P 15 92 5S20), 
Zusatz zum Patent ... (Patentanmeliung P 15 92 5dl.2), 1st ein 
Verfahren zur Herstellung granulierter DUngemittel aua uneemahlenen 
Rohphbaphaten und gegebenenf alls weiteren Pf lanzennahrstof f en durch 
teilwelsen Aufachlufl von ungemahlenem Rohphosphat, das durch Absleben 
von Uber 3 mm groflen Teilchen befreit 1st, in einera nach dem Schleuder- 
und Wirbelprinzig arbeitenden Mischer mit etwa 15 bis 35 vorzugs- 
weise 20 bis 25 Gewicrits-^ konzentrierter SchwefelsKura und/ Oder Phos- 
phors&ure und/oder Salpetersaure und gegebenenf alls Wasser unter gleich- 
zaitiger Granulierung und anschlie Bender Abkllhlung ohne besondere 
KUhl- bzw. Tr ocknungs ma Dnahmen durch einf aches Ablagernlaasen. 

Als NHhrstoff kann dabei auch Gipsschlamm der Phosphorsaure-Fabri- 
kation dienen. 

In Waitarantwicklung dieses Verfahrens wurde nun gefunden, daB auch 
Klttr a chiasm, vorzugswaisa solcher in stichfester Form, d.h. in der 
in dsn Kl&rbeeten vorliegenden Deschaf f enhait mit einem Waseergehalt 
von etwa 70 bis 75 und andere Sinliche, nicht, ganz oder teilweise 
sntwKsssrts orgsniaoha Produkta, baispielsweiaa sin von sperrigen An- • 
tsilsn bsfrsitsr, homoganisiertar Will odar ein ftUl-Kl^schlamm-Ge- 
misch Oder sonstige als Pf lanzennahrstof f verwondbare organischo Ab- 
fallstoff ,zusamn)sn mit ungemahlensmj abgaslabtani Rohphoaphat nach d ra 
V rfahren das Hauptpatantas v rarbaitat warden kann. 
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Die genanntcn orjanischen Stoff werden zv/ecknafiig vorgemischt 
bzw. homofjenisiert, bevor nan sie in dea Schleuder- und Y/irbel- 
mischer mit Saure zusamnenbringt . Besonders J>ei Zugabe von kon- 
zentrierter Schwef elsaur e entsteht beim Susaoneatref fen rait der 
Feuchtigkeit des KlLrschlaanes eine betrachtliche Verdiinnungs- 
warme und, da der Aufschluft des Rohphosphat es exothem verlauft, 
eine zusatzliche, gleichfalls starke Reakt Ionswiirne ; beides fuhrt 
zu einer lebhaften ;Vasserverdanpfung bei gleichzeit iger Granu- 
lierung des Rohphosphat-Klarschlamin-Produkt es » wobei der Rohphos- 
phat-Anteil, entsprechend der zugegebenen Sauremenge, teilaufge- 
schlossen wird. 

Die so durch Verdunnungs- und Reaktionswarme entstehenden 
Temperaturen liegen zwischen 65 und 110°C«, Deshalb verdampf t 
nicht nur relativ viel Wasser, sondern es werden gleichzeitig 
auch die ia Klarschlaam enthaltenen schadlichen 3akt erien; und 
Unkrautsaracn vernichtet, so daft das Fer tigprodukt in hygienisch 
einwandf reier Form vorliegt, 

Dieser Vorteil des erf indungsgenailen Verfahrens nacht es iaoglich, 
auch nicht ausgefaulten Frischsc hlania erf indungsgenaQ zu verarbeiten 
ohne daft man kostspielige Klaranlagen benotigt. 

Arb'eitet man nicht in dem Schleuder- und Wirbelmischer , sondern in 
einem Tellergranulator oder einem Drehrohr, so findet zv/ar durch 
die konzentrierte Schwef elsaur© ein AufschluQ des Rohphosphat es 
und^leichzeitig eine gewisse Granulation statt. Die so herge- 
stellten Qranalien sind aber in ihrer Korngrofleso uneinheitlich, 
dafl_ sie durch zusatzliche Maftnahraen, d.h. Veraahlen des Ueberkorns 
usw. , in einon varkauf sf ahigen Zustand gebracht werden miissen, 
Im Vergleich zu dem Wirbelmi3cher sind also.andore Apparaturen, 
wie Qranulierteller oder -trommel! unvorteilhaf t» 

Die teilaufgeschlossenen, mit organischen RLickstanden vermischten 
Rohphosphat-Granulato kbnnen eben3o wie die nach d*i;a Hauutpatent 
horstollbaron P- , PK- oder IIPK-3ranaliea in vor teilhaf t er V/eiae 
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nach Verlassen des V/irbelnischers in einer nach jeschalteten Apparatur, 
beispiels-.veise einem Granuli ert eller oder einer -trommel oder einem 
Taumelciischer oder einer sonstigen, eine gleichmaftigs Umhiillung 
crewahrleis tenden Vorrichtung. mit f eingeraahlenem Rohphosphat, das 
t eilauf geschlossen sein kann, oder f einpulvriger Braunkohle oder 
anderen geeigneten Substunzen urahiillt vverden, und zwar in Hengen 
von 2 bis 10 5:, vorzugsv/eise von 3 bis 5 K% bezogen auf das Fertig- 
produkt. Diese Unhiillung verhindert das Zusanmenbacken ; die Granalien 
nehmen gleichzeitig die Form kleiner Kiigelchen an. 

~£s war nicht zu erwarten, daft die Behandlung von Klarschlanaen, 
insbecondere von Frischsc hlarrun oder von anderen organischen Abfall- 
produkten nach dem erf indungsgemaften Verfahren zu Produkten mit 
Granulatform fiihren wurde. ^ie vorliegende i^rfindung leistet daher 
einen v/ichtigen 3eitrag zur Lbsung des heute alle Stadte und Gemeinden 
belastenden Problems einer sinnvollea Abf allbeseitigung und schaift 
aus lastigen Riickstlinden, wie Hull und KlKrschlamm oder anderen or- 
ganischen Stoffen, ein brauchbares Dlingeciittel bzw. 3odenverbesserungs- 
mittel in einer gut streufahijen, ja .scgar maschinell verstr eubar en 
Form, ohne daft die sonst liblichen hohen Kosten fiir die Verarbeitung 
bzw. Besci tigung der ^bf allprodukt e entstehen. 

V/enn fiir die Durchf uhrunrj des erf indungsgemaften Verfahrens nur Schlacim 
bzw. organische Abf allprodukt e zur Verfugung stehen, deren Wasserge- 
halt Liber 75 liegt, ist es zweckmafiig, diese Rohstoffe, die ge- 
gebenenfalls noch mit f einzerkl einert em Hull vermischt sein konnen, 
mit 5 bis 75 '/-, vorsugsweise JO bis 50 b.ezogen auf die Mischung, 
ungemahlenern, abgesiebtem Rohphosphat zu verruischen , . das Rohphosphat- 
Schlarara-Gemisch mit einem Langsarn-Ruhrwerk in- Suspension zu halten 
und dann direkt auf cine Dekantierzentrifuge zu bringen. Der Rohphos- 
phat-Anteil im Gesiisch bewirkt eine sehr viel bessere ' Abtrenhung des 
Wassers in der Zentrifuge, das Filtrat v/ird klarer und enthalt . weniger 
an feinsten Fests tof f t eilchen. Je nach der Menge des angewandten Roh- 
phosphates fallen Schlamne an, deren V/assergehalt auf hO V* und weniger 
absinken kann. 
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Der verbleibende Riickstand, das Rohphosphat-F es tstof f- aescisch , 
wird nun der erf indungsgema^en Arbeitsv/eise in dera. nach den 
Schleuder- und V/irbelverf ahr en arbeitenden Ilisoher unterworfen, 
wo durch Saurezugabe ein trockenes Produkt in granulierter Form 
anfallt, in dem das Hohphosphat je nach der angev/andten Saure- 
cienge nehr oder weniger t eilauf geschlossen ist. 

Bcispiel 1 

In einem kont inuieriich nach den Schleuder- und .Virbelpr inzip 
arbeitenden Mischer v/erden pro Stunde 2,5 Tonnen aus^ef aulter, 
einem Klarbeet entnorarnener Klarschlamm mit eineni VJassergehalt von 
75 % mit 5 Tonnen eines Marokkoohosphat es mit J>h c /c P 2 0 5 , aus dem 
alle Teile liber 3 ran durch Absieben entfernt v/orden sind, unter 
gleichzei tiger Zugabe von 625 Liter Schv/ef elsaure von 66° 3e innig 
vemischt, dabei auf geschlossen und granuliert. Durch die Ve;rdunnungs- 
und Auf schluftwarme erhitzt sich das Mischprodukt auf liber 80°C, und 
es entsteht dabei unter lebhafter »/asserverdanpfung ein. organische 
Substanz enthaltendes Granulat, das nach erfolgter Abklihlung relativ 
hart ist und in den das Hohphosphat in teilweise auf gesc hlosscner 
Form vorliegt. 

Das Granulat enthalt 18,8 % Gesarat-Phosphorsaure, 9 f 6 % citronen- 
saurelosliches P 2 0 5 , 6 t 2 % wasserlosliches P 2 0 5 , 10 V* organische 
Substanz und 26,5 V/asser. 

In einem mit einem Langsam-Fiihrwerk ausgestatt et en Behalt er werden 
6 cbm/h ausgef aulter , 7 % Feststof f e und 93 /- Nasser enthaltender 
Klarschleunm mit *t20 kg eines durch Absieben von uber 3 nira groflen 
Anteilen befreiten, ungeraahlenen Marokkophosphat es mit 3** P 2 ®$ 
genischt. Die den Beh&lter verlassende KlUrschlaiam-Rohchosphat- 
Suspension wird einer Dckant ier zentrif uge zugefuhrt. 
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Dabei fallt kont inuierlich ein noch etivas triibes Filtrat 
und als Ruckstand ein % V/asser enthaltendes £larschlamm- 
Rohphosphat-Geniisch an. Dieser bei der Zentrif ugierung zu- 
riickbleibende, etwa 50 % Rohphosphat enthaltende Kuchen wird 
anschlieftend nit einem Messerkreuz zerkleinert, dann in einen 
nach dem Schleuder- und V/irbelverf ahren arbeitenden kontinu- 
ierlichen Mischer gefbrdert und dort mit 10 Gewichtsprozent 
Schwef elsaure (98 /» H 2 SO* ) behandelt. 

Infolge der Verdiinnungswarme und der Reaktionswarme tritt eine 
Erhitzung des Gemisches auf nahezii 100°C I eine lebhafte 'Vaaser- 
verdampfung und infolge der Bev/egung in Mischer eine gleich- 
zeitige Granulierung ein. 

Das erhaltene Granulat hat 17,9 % Gesamt-P 2 0 5 und 7,3 
wasserlosliches P 2 0 5 sowie 3° ^ V/asser und 35 % Schlanuaf est- 
stoffe, die in der Hauptsache als organische Substanz vorliegen 
neben geringen Anteilen an Stickstoff und Kali vom verarbeitete 
Klarschlanm. 
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Pat entansprUchg 

1. vVeitere Ausbildung des Verfahrens zur Herstellung granu- 
lierter Diingenittel genaft Patent ... (Annieldung C 33 869 
IVa/ 16), dadurch gekennzeichnet , daft die ungenahlenen 
Rohphosphate zusaonien nit Klarschlaram , fiir sich oder im 
Geniisch-mit anderen, als Pf lanzennahrstof f verwendbar en 
or^anischen Abfallen, verarbeitet *.7erden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 
der V/assergehalt des Klarschlammes 70 bis 75 /<> betragt. 

3* Verfahren nach Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet , 
daft* das Gemisch aus Klarschlamm und den anderen organischen 
Substanzen vor dem Einbrin^en in den : .7irbelmisc her in an 
sich bekannter V/eise durch Vornischen homogenisiert v/ird. 

Verfahren nach Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daft der Kliirsc hlanm bzv/* das Genisch aus Klarsc hlairuu und 
den anderen organischen Substanzen in einer Mischvorrichtung, 
vorzugsv/eise einem Langsam-Ruhrwerk , niit 5 bis 75 vorzugs- 
weise 30 bis 50 bezogen auf die Mischung, ungemahl enem, durch 
Absieben von den iiber 3 nun grofien Teilchen befreitea Rohphos- 
phat vermischt wird, v/onach man die i' eststoffe durch Filtration, 
beispielsweise mittels einer Dekant ierzentr if uge , abtrennt 
und sie dann im V/irbelmischer v/eit erbehandel t » 

5. Verfahren nach Anspriichen 1 bis dadurch gekennzeichnet, 
daft das Fer tigprodukt in an sich bekannter V/eise mit Puder- 
oder Trockeris tof f en umhiillt wird,, 



10, December 
Dr#Krm-ju . 
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